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RESUMEN 

Se describen las caracteristicas anatomicas macroscopicas y microscopicas de Psidium 
sartorianum (Berg.) Ndzu. y Cordia gerascanthus L., procedentes de una selva mediana subperennifolia 
en Puerto Morelos, Municipio de Benito Juarez, Quintana Roo. Se dan los valores cuantitativos de los 
elementos mensurables. Se incluye la descripcion botanica de las especies, las caracteristicas de los 
arboles estudiados asi como los usos locales y los referidos en la literatura. Se discuten los resultados 
obtenidos. 


ABSTRACT 

Macroscopic and microscopic anatomical features of the wood of Psidium sartorianum (Berg.) 
Ndzu. and Cordia gerascanthus L. are described. The samples were collected in tropical rain forests 
of Puerto Morelos, Municipio of Benito Juarez, Quintana Roo. Values of measurable elements, botanical 
descriptions of each species, and characteristics of the trees are reported, as also local uses and those 
mentioned in the literature. The results of these studies are discussed. 


INTRODUCCION 

La selva alta y mediana subperennifolia comprende una gran extension del estado 
de Quintana Roo (Miranda, 1978), con una diversidad de especies interesantes para su 
estudio. Tal es el caso de las maderables que en su mayoria son desconocidas en sus 
caracteristicas estructurales y tecnologicas (Rebollar et al., 1987), algunas de las cuales 
por sus dimensiones y abundancia pueden ser consideradas como potencialmente 
comerciales (Escalante, 1986). Para este estudio se seleccionaron dos de esas especies 
que son muy usadas localmente en el Municipio de Benito Juarez: Psidium sartorianum 
(Berg.) Ndzu. y Cordia gerascanthus L., contribuyendo asf al conocimiento de su estructura 
anatomica. 


^Este trabajo tuvo el apoyo economico de la Secretaria de Educacion Publica, convenio 086-01-0261. 


89 



Acta Botanica Mexicana (1994), 27:89-97 


Los estudios de la madera realizados en Mexico para estos dos generos contemplan 
aspectos descriptivos de las caracterfsticas anatomicas, usos, asf como algunos datos 
tecnologicos. 

Para Psidium se conoce la contribucion correspondiente a P. guajava de Veracruz 
(Ortega et al., 1988) y la que se ocupa de P. sartorianum de Jalisco (Barajas y Leon, 1989). 

Para el genero Cordia se encuentran los siguientes trabajos: el referente a C. 
dodecandrade Campeche (Guridi, 1968); los que atanen a C. alliodorade Chiapas (Ortega, 
1958; Andrade, 1976 y Ortega, 1984) y de Jalisco (Barajas y Echenique, 1976), y el que 
se ocupa de C. sonorae de Jalisco (Barajas y Echenique, 1976). El estudio mas amplio 
de la familia Boraginaceae (Barajas, 1981) incluye las siguientes especies: C. alliodora, 
C. dentata, C. elaeagnoides, C. hintonii y C. sonorae, procedentes de Jalisco y finalmente 
existen dos trabajos para C. elaeagnoides : uno de Michoacan (Guridi, 1980) y otro de Jalisco 
(Leon y Barajas, 1987). 


MATERIAL Y METODOS 

Los arboles estudiados fueron recolectados por las dos primeras autoras de acuerdo 
con las instrucciones de Ramos y Dfaz (1981), en los terrenos del Jardfn Botanico “Dr. 
Alfredo Barrera Marfn” del Centro de Investigaciones de Quintana Roo en Puerto Morelos. 
Las muestras botanicas fueron identificadas y registradas en el Herbario Metropolitano de 
la Universidad Autonoma Metropolitana Iztapalapa. 

Se selecciono un arbol maduro y sano para cada especie; de cada uno se obtuvieron 
tablillas de xiloteca de 15 X 7 X 1 cm, con las que se describieron las caracterfsticas 
macroscopicas y dos rodajas de 2 cm de grosor cada una, de donde se tomaron al azar 
cubos de 2 X 2 cm, para la obtencion de cortes tfpicos de la madera y material disociado, 
con los que se hizo el estudio de los rasgos microscopicos. 

Los cubos se sometieron a un proceso de ablandamiento de acuerdo con Kukachka 
(1977); los cortes se hicieron en un microtomo de deslizamiento, se tineron con verde yodo, 
se deshidrataron y montaron con resina sintetica. El material disociado se obtuvo por el 
metodo de Jeffrey (Johansen, 1940), se tino con pardo de Bismarck y se monto con gelatina 
glicerinada. 

La denominacion de las caracterfsticas macroscopicas se hizo siguiendo las tablas 
de Tortorelli (1956) y para el color se usaron las cartas de Munsell (1954). La nomenclatura 
utilizada en las descripciones microscopicas fue la de IAWA Committee (1989); para los 
rayos tambien se uso la clasificacion de Kribs (1968). A los caracteres mensurables se 
les hizo un analisis estadfstico con un error de muestreo de 5%. Para cada caracter se 
da el valor de la media y, entre parentesis, el rmnimo y el maximo; su denominacion se 
hizo con base en la media considerando la clasificacion de Chattaway (1932) y IAWA 
Committee (1937, 1939). Para cada especie se presenta ademas de las caracterfsticas 
macroscopicas y microscopicas de la madera, la descripcion botanica y las caracterfsticas 
del arbol estudiado asf como informacion sobre los usos locales proporcionada por los 
campesinos de la localidad y los citados en la literatura. 
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RESULTADOS 

1. Psidium sartorianum (Berg.) Ndzu. 

Myrtaceae. 

Nombres comunes 

Guayabillo (Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatan); arrayan (Sinaloa, Veracruz, 
Oaxaca, Durango); pichiche (maya, Yucatan); rayana (Oaxaca); choquey (guarigio, 
Chihuahua) (Pennington y Sarukhan, 1968). 

Distribucion en Mexico 

Se encuentra en la vertiente del Golfo, desde Veracruz hasta el norte de Chiapas, 
sur de Tabasco y la penmsula de Yucatan, asf como en la vertiente del Pacffico, desde 
Sonora hasta Chiapas, incluyendo la Cuenca del Rio Balsas (Sanchez, 1990). 

Descripcion botanica de la especie (Fig. 1) 

Arbol de 10 a 15 m de altura; hojas elfpticas a ovado lanceoladas, aromaticas y 
glabras en ambas superficies, en tiempo de floracion membranosas y verde amarillentas 
y en la madurez coriaceas y verde palidas; de pecfolos aplanados o muy ligeramente 
acanalados. Flores generalmente solitarias, algunas veces en dicasio, la flor central sesil. 
Frutos globosos a piriformes con sabor dulce a agridulce (Sanchez, 1990). 

Caracterfsticas del arbol estudiado 

El arbol seleccionado, registro de xiloteca UAMIZ-M12 y herbario UAMIZ-18276 y 
numero de colectores SRD-12 y AQI-5, tuvo una altura total de 9 m. 

La corteza externa midio menos de 1 mm de grosor, estuvo formada por placas que 
no se desprenden facilmente, de color castaho (7.5YR 5/6). La corteza interna midio de 
4 a 5 mm de grosor y era de color cafe rojizo claro (2.5YR 6/4). La albura midio 3.4 cm 
en su parte mas ancha y en la mas angosta 2 cm. El duramen de forma regular, ligeramente 
excentrico, midio 15 cm de diametro. 

Caracterfsticas anatomicas de la madera 
Macroscopicas (Fig. 2) 

La madera presenta diferencia de color entre albura y duramen, el de la albura es 
castano claro amarillento (10YR 6/4) y el del duramen presenta tonalidades de color gris 
oscuro (10YR 4/1) y castano (10YR 4/3). El olor no es caracterfstico y el sabor es amargo. 
El brillo es mediano, el veteado pronunciado, la textura fina y el hilo recto. Los poros, el 
parenquima axial y los rayos solo son visibles con lupa. Las zonas de crecimiento estan 
poco marcadas. 

Microscopicas (Figs. 3, 4 y 5) 

Los poros presentan distribucion difusa, son exclusivamente solitarios, muy 
numerosos 52 (34-67)/mm 2 , de diametro tangencial muy pequeno 37 (22-50) pm y contorno 
ovalado. Los elementos de vaso son de longitud mediana 688 (350-1200) pm, sus paredes 
presentan puntuaciones areoladas alternas y placa perforada simple. Con gomas. 
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Figs. 1-5. Psidium sartorianum. 1. Muestra de herbario. 2. Tablillas de los tres cortes tipicos: tranversal 
(arriba), tangencial (izquierda) y radial (derecha). 3. Corte transversal. 4. Corte tangencial. 5. Corte 
radial. 
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El parenquima axial es de tipo reticulado con idioblastos que presentan cristales 
romboidales. 

Los rayos son de tipo heterogeneo I y II, muy numerosos 14 (11-18)/mm, de 2 series 
(1-2). Los uniseriados son extremadamente bajos 133 (60-280) pm, de 1 a 8 celulas erectas; 
los poliseriados son extremadamente bajos 265 (120-480) pm, de anchura muy fina 23 (18- 
33) pm, los extremos uniseriados de 1 a 8 celulas. Presentan gomas y cristales romboidales. 

Las fibras son de tipo libriforme, de longitud mediana 1208 (750-1760) pm, diametro 
fino 19 (12-25) pm y paredes gruesas 7 (3-10) pm. Presentan gomas. 

Usos 

En la zona de recoleccion la madera se usa para construccion de palapas y en la 
manufactura de durmientes. En Jalisco para construccion y lena y se sugiere que sea 
utilizada en muebles y otros artefactos que requieren dureza y buen acabado (Barajas y 
Leon, 1989). 

2. Cordia gerascanthus L. 

Boraginaceae 

Nombres comunes 

Baka che, bakal che, bak che, bojom, bojom che, bojon (Sosa et al., 1985). 

Distribucion en Mexico 

Penfnsula de Yucatan (Sosa et al., 1985). 

Descripcion botanica de la especie (Fig. 6) 

Arbol de 4 a 30 m de altura; hojas lanceoladas a elfptico-oblongas, agudas o 
acuminadas y glabras o casi glabras; de pecfolos delgados. Flores blancas, fragantes, 
sesiles en cimas densas. Frutos elipsoidales con paredes fibrosas encerrando una semilla, 
permanecen encerrados en el tubo de la corola y el caliz (Standley, 1924). 

Caracterfsticas del arbol estudiado 

El arbol seleccionado, registro de xiloteca UAMIZ-M13 y herbario 18275 y numero 
de colectores SRD-13 y AQI-6, tuvo una altura total de 13 m. 

La corteza externa midio de 3 a 5 mm de grosor, estuvo formada por pequenas placas 
facilmente desprendibles, de color castano rojizo (5YR 4/3 y 5/4). La corteza interna midio 
de 2 a 5 mm de grosor y de color gris claro (10YR 7/2). La albura midio 8.3 cm en su 
parte mas ancha y en la mas angosta 1.7 cm. El duramen, de forma muy irregular y 
totalmente excentrico, midio en su parte mas ancha 15 cm y en la mas angosta 13 cm 
de diametro. 

Caracterfsticas anatomicas de la madera 
Macroscopicas (Fig. 7) 

La madera presenta diferencia de color entre albura y duramen, el de la primera es 
castano muy palido (10YR 7/4) y el del segundo presenta tonalidades de color gris muy 
oscuro (10YR 5/3) y castano muy palido (10YR 6/3). El olor y el sabor no son caracterfsticos. 
El brillo es mediano, el veteado pronunciado, la textura mediana y el hilo recto. Los poros, 
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el parenquima axial y las fibras son facilmente visibles con lupa. Las zonas de crecimiento 
estan marcadas por bandas de fibras y poros. 

Microscopicas (Figs. 8, 9 y 10) 

Los poros presentan distribucion difusa, en su mayona son solitarios, algunos 
multiples radiales de 2-4, agrupados en 3 y raramente en 6, moderadamente numerosos 
17 (10-25)/mm 2 , de diametro tangencial moderadamente pequeiio 79 (25-125) pm y 
contorno ovalado. Los elementos de vaso son de longitud moderadamente corta 252 (90- 
350) pm, sus paredes presentan puntuaciones areoladas alternas y placa perforada simple. 
Con gomas y tflides. 

El parenquima axial es de tipo vasicentrico, difuso y marginal. 

Los rayos son de tipo heterogeneo II y III, moderadamente numerosos 6 (4-8)/mm, 
de 4 series (2-5), son muy bajos 761 (230-1900) pm, de anchura mediana 77 (25-163) pm, 
los extremos de 1 a 2 celulas erectas y una capa de celulas envolventes. Presentan cristales 
romboidales, principalmente en las celulas erectas. 

Las fibras son de tipo libriforme, de longitud mediana 1460 (900-2100) pm, de 
diametro fino 15 (10-23) pm y paredes gruesas 5 (3-8) pm. 

Usos 

En la zona de recoleccion la madera se usa para la fabricacion de muebles, 
especialmente para sillas. 


DISCUSION 

Las maderas estudiadas de Psidium sartorianum y Cordia gerascanthus son 
semejantes en las siguientes caracteristicas macroscopicas: el color, que en ambas se 
presenta como tonalidades oscuras en el duramen y claro en la albura, por lo que sus 
veteados son pronunciados; los tamanos de sus elementos constitutivos que influyen en 
la textura fina asf como hilo recto, brillo mediano y olor no perceptible. 

En cuanto a las caracteristicas microscopicas, ambas especies presentan similitud 
en su porosidad difusa con poros muy numerosos, solitarios y de diametro pequeno, sus 
elementos de vaso tienen puntuaciones areoladas alternas y placa perforada simple; las 
fibras son de tipo libriforme, medianas, de paredes gruesas y de diametro fino. 

La madera de Psidium sartorianum procedente de Quintana Roo difiere de la de 
P. sartorianum de Jalisco, estudiada por Barajas y Leon (1989), en las siguientes 
caracteristicas macroscopicas y microscopicas. La de Quintana Roo presenta sabor amar- 
go, textura fina e hilo recto, porosidad difusa, parenquima axial reticulado, rayos hetero- 
geneos tipos I y II y fibras de longitud mediana, en contraste con la de Jalisco que no tiene 
sabor caracteristico, la textura es muy fina, el hilo es ondulado a ligeramente entrecruzado, 
la porosidad semianular, el parenquima axial apotraqueal en bandas y paratraqueal escaso, 
los rayos heterogeneos tipos II y III y las fibras moderadamente largas. Estas diferencias 
podrfan estar relacionadas con el tipo de vegetacion, pues los arboles de las especies de 
este estudio crecen en una selva mediana subperennifolia y los de Jalisco en una selva 
baja caducifolia. 
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Fig. 6-10. Cordia gerascanthus. 6. Muestra de herbario. 7. Tablillas de los tres cortes tipicos: transversal 
(arriba), tangencial (izquierda) y radial (derecha). 8. Corte transversal. 9. Corte tangencial. 10. Corte 
radial. 
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